لخلطات 
احل تصميم | | 
3 البيتومينية 


الخطوات التحضيرية 


من أجل تصميم الخلطات الإسفلتية يمكن إتباع الخطوات 
مو بسن إتبع التضمار 


روا لحم لج 

- الوزن النوعي للبيتومين 

تحير عينات الاختبار 

- تحديد الكثافة ونسبة الفراغ للعينات 
- تحديد نسبة البيتومين الأصولية 
“كسار بات العيتات 


اختيار المواد الحصوية 


2 المواد | بية التي يجب ادخالها في الخلطات 
لبيتومينية يحي أن ترد على معظم الخواص التي 
تم ذكرها سابقا مثل: 


من حيث شكل الحبات فيجب أن تكون كملا يلي : 
- زاوية أي حوافها غير مستديرة 


اختيار التركيب الحبى 
4 تحقيقاً للمتطلبات الأساسية للخلطات 
البيتومينية التي تم ذكرها في الفقرات السابقة 
ينصح بالاتي : 


- استعمال التدرج الحبي الكثيف (06256-0130©0]) 
- لا يفضل التركيب الحبي المفتوح (-/0/6) 
030©0). 
نبين في الجدول (4) بعض النماذج من 
التراكيب الحبية المستعملة في تكوين الخلطات 


اختيار التركيب الحبي 


1 إذا ثبتنا جميع العوامل الخاصة بالمواد الحصوية كالقساوة 
والشكل وغيرها يلاحظ الاتي : 
- ثبات الخلطة الإسفلتية يزداد مع زيادة القطر الأعظم للتركيب 
- اختيارنا للتركيب الحبي يتعلق بسماكة الطبقة التي سيستخدم 
فيها هذا التركيب 
لا كك أبرلة جاور الشكل_التصحسة لتيب الحبي 
المستعمل عن (1/3) سماكة الطبقة 
صر طلا الاطاحدة من البيتون البيتوميني سماكتها (3 
00-7 لل سي اس اس يس 000 
#لاءمز" أمثال التدرجات المستخدمة تدرجات الآشتو والتي منها 
التدرج (1) والتدرج (2) أحد التدرجات بالمملكة العربية 


ش دية. 


جدول رقم (4) يبن بعض التدرجات الحبية 


مقاس 
المنخل التدرج (1) التدرج  )2(‏ التدرج (3) 
1 100 100 100 
3 8- 100 100-90 0 - 100 
1/2 5 86 2 93-78 
3/8 72-5 72-57 0 - 94 
رقم 4 50-31 58-43 4 - 80 
رقم 10 35-19 43-28 
رقم 40 ١‏ 20-7 28-13 
رقم 200 ١‏ 6-0 3- 7 3 -10 


# عند اغتيار التوفية الحبي يجب مراعاة الاتي د 
- نوعية طبقة الرصف و سماكتها 
- طبيعة المواد. و مكان توفرها 

و بناء عليه يتم تحديد كل نسبة من المواد 
الحصوية و مصدرها ثم يتم تكوين التركيبٍ الحبي 
المختار. تبعا للطرق التي تم ذكرها سابقا مثل : 
ل 
- التخطيطية 


تحديد الوزن النوعي 
© 01 .© . 5 01 2311011 [لاءاع06] 
3001036 


11 تحديد الوزن النوعي للحصويات 2 لأننا لا 
نستطيع حساب نسبة الفراغات الهوائية في 
الخلطات البيتومينية دون معرفته 

8 هناك ثلاثة قيم للوزن النوعي تستعمل في هذا 
المجال هي : 
- الظاهري 
- الحجمي (الكلي) 
- الفعال. 


الوزن النوعي الظاهرىي 
(). 2.5 ) ب[ أ/اة١)‏ ©117©ععم5 11اعومم28 


11 قتعم مه : 
- يعرف (8.5.6) بأنه حاصل قسمة الوزن الصلب 
(5لالا) على مجموع الحجم الصلب (5/آ) وحجم 
الفراغات غير النفوذة (آلا ) منسوباً على وزن 
واحدة الحجم للماء (/لال/): 


ن). 8.5 ع 


الوزن النوعي الحجمي 


(.8.5) /[ةآ/ا !© ©>117أ©ععمى أن 8 


1 تغعم تله : 
- يعرف (8.5.6) بأنه حاصل قسمة الوزن الصلب 
( ولالا ) على مجموع الحجم الصلب ( 5لا ) وحجم 
الفراغات غير النفوذة ( ألما ) وحجم الفراغات النفوذة 
) 0/ا ( 27 حل وزن وحدة الحجم للماء ( لكالا ) . 


ح . :05.1 


الوزن النوعي الحجمي 


().8.5) 1[ آ/٠ا‏ !© ©>117أ©ععمى أن 8 


لا الفراغات غير النفوذية (©1!112©111©2121! 
)١5‏ هي: 
- الفراغات التي تحويها الحبة الحصوية بحيث : 
لا تتغير الرطوبة ضمن هذه الفراغات في حالة الجفاف, 
أو في حالة الغمر 
4 أما الفراغات النفوذة (0105/ا عاطدعدوءءط) 
- الفراغات التي تتغير الرطوبة فيها حين الغمر أو 
الجفاف و الشكل التالي يبين هذه التعاريف. 


().8.5) 1[ /1 !© ©>17أعع م35 أن 8 


يؤثر الوزن النوعي في حسابات نسبة الفراغات 

الهوائية في الخلطات البيتومينية 

- إذا استعملنا الوزن النوعي الظاهري فهذا يعني أننا 
اعتبرنا الفراغات النفوذة جميعها مليئة بالبيتومين 
- أما إذا استعملنا الوزن النوعي الحجمي فهذا كن أننا 
اعتبرنا,أق البيتومين_لمراسشْطع التغلغفل ضمن 
الفراغات النفوذة 

تعطافا وفي الحالة الطبيعية يلاحظ أن البيتومين يملاء 
نسبة من الفراغات النفوذة, وبالتالي فإننا نستعمل 
تعبير الوزن النوعي الفعال. 


الوزن النوعى الفعال 

012١/11‏ ©1171 ©©م 5 ع١‏ ةعع11] 
( ©.5.ع ) 
يعرف (©.5.5) بأنه : 
- حاصل قسمة الوزن الصلب (5لالا) على مجموع 

الحجم الصلب (كلا), وحجم الفراغات غير النفوذة 
للبيتومين "تك /ا) منسوبا على وزن وحدة الحجم 
للماء والشكل ادناه يوضح ذلك. 


> 6.5.) - 


الوزن النوعىي الفعال 
7-7-0 
( 22.5.6 

- في أغلب الحالات العملية سيكون استعمالنا للقيمة 
الوسطية لمجموع الوزن النوعي الظاهري والوزن 
النوعي الحجمي كافية, وتكافئ تقريبا القيمة 
الحقيقية للوزن النوعي الفعال أي : 

15.0 


الوزن النوعي للبيتومين 


5.0. 01 © 003 


إن قيمة الوزن النوعي للبيتومين لا يطلب 
تحديدسا لأنه عادة تحدد وتعطى من قبل الجهة 


207 - 65 


م 


سس م 


